WO 2004/065045 



PCT/EP2004/000243 



3/7 



Fig. 3 




Pulverversatz 

35 Vol-% Al 2 0 3 ; 15 Vol-% TiC; 
21,5 Vol-% Al; 28,5 Vol-% TiQ 2 



Pulveraufbereitung 

Attritieren : 
7 h, 700 U/min, in Aceton, 
Y-TZP-Mahlkugeln 



Trocknen, Sieben 



looieryng 



Grunkorperherstellung 

Press en: ~ 
uniaxial 5 MPa 
kalt-isostatisch 900 MPa 



Reaktionssintern 

1 h, 1625 °C, 
Vakuum, nach Argon Spulung 



Hartbearbeitung 

Schleifen 



10 min, 1625 °C, 200 MPa, Argon 
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